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(54) MANUFACTURE OF LAMINATED SHEET 

(57)Abstract: 

PURPOSE: To obtain a laminated sheet having good surface smoothness and good size 
stability and enable the laminated sheet to be applied to a substrate for a high-density printed- 
wiring board by blending inorganic fillers with resin varnish to be kneaded and, thereafter, 
applying defoaming treatment to the same under reduced pressure to infiltrate it into a fiber 
base material. 

CONSTITUTION: An epoxy resin with which dicyandiamide and 2-ethyl-4-methyl imidazol are 
blended is adjusted to 50% of resin in terms of solid content with methyl ethyl ketone to obtain 
resin varnish A as thermosetting resin varnish. This varnish A is blended with aluminum 
hydroxide and ultrafine particles of silica, both being as inorganic fillers, to obtain resin varnish 
B. After applying defoaming treatment to this varnish B under reduced pressure, the varnish 
thus treated is infiltrated into, for example, a glass cloth that is a fiber base material, and the 
resultant glass cloth is dried. The prepreg thus obtained is cut into a suitable size, and four 
sheets of the cut prepregs are superposed on one another to be formed into a laminated 
sheet by pressurization under heating. 
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